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(57) Abstract 



The invention relates to a transdermal therapeutic 
system comprising a back layer which is inert with respect 
to the constituents of the matrix, a self-adhesive matrix 
layer containing an effective quantity of (->-5,6,7,8,-tetrahy- 
dro-6-[propyl[2-(2-thienyl)-ethyl]amino]-l-naphthol, and 
a protective film which is to be removed before use. The 
invention is characterized by a matrix based on a non-aqueous 
polymer . adhesive system, said system being based on 
acrylate or silicon, with a solubility for (->-5,6,7,8,-tetrahy- 
dro-6-[propyl[2-(2-thienyl)-ethyl] amino]- 1-naphthol of >5 % g/g. Said 
matrix is essentially free of inorganic silicate particles. 

(57) Zusammenfassung 

Ein transdermales therapeutisches System mit einer gegenliber den Inhaltsstoffen der Matrix inerten RUckschicht, einer 
(-)-5, 6,7, 8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)-e thy 1] amino]- 1-naphthol in wirksamer Menge aufweisenden selbstklebenden 
Matrixschicht und einer vor Gebrauch zu entfernenden Schutzfolie, ist gekennzeichnet durch eine Matrix auf der Basis 
eines nicht-waBrigen Polymerklebersystems auf Acrylat- bzw. Silikonbasis mit einer Loslichkeit fiir (-)-5,6,7,8-Tetrahy- 
dro-6-[propyl[2-(2-thienyl)-ethyl]-amino]-l-naphthol von >5 % g/g, die irn wesentlichen frei von anorganischen Silikatpartikeln ist. 
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D2 -Agonist enthaltendes transdermales therapeutisches Sy- 
stem zur Behandlung des Parkinson- Syndroms und Verfahren 

zu seiner Hers t el lung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein transdermales thera- 
peutisches System zur Behandlung des Parkinson-Syndroms 
mit einer gegeniiber den Inhaltsstof f en der Matrix inerten 
Ruckschicht, einer (-) -5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2- 
thienyl) ethyl] amino] -1-naphthol der nachstehenden Formel 




in wirksamer Menge aufweisenden selbstklebenden Matrix- 
schicht und einer vor Gebrauch zu entfernenden Schutz- 
folie. 

Weltweit leiden etwa 2,5 - 3% der Bevolkerung an dem so- 
genannten Parkinson- Syndrom, das hauptsachlich im Alter 
zwischen 58 und 62 Jahren zum Ausbruch kommt. Die Sympto- 
ms dieser Krankheit aufiern sich in motorischen Storungen 
wie Zittern und Muskelversteifung, vegetativen Storungen 
wie vermehrtem Speichel- und Tranenflufi, gestorter Warme- 
regulation/ erniedrigtem Blutdruck und Funkt ions storungen 
von Blase und Darm, sowie in psychischen Storungen wie 
Entschlufilosigkeit und depressiver Verstimmung. 

Verursacht wird das Parkinson- Syndrom durch die Degenera- 
tion von dopaminergen Neuronen in der Substantia Nigra. 
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Dadurch verarmen bestimmte Hirnregionen, insbesonders die 
Hirnstammganglien, an Dopamin. Das daraus resultierende 
gestorte Gleichgewicht der Neurotransmitter Acetylcholin 
und Dopamin ist dabei letztendlich fur die Symptome der 
Krankheit verantwortlich. Ein Ubergewicht von Acetylcho- 
lin ist dabei fur die sogenannten Plus -Symptome, ein Man- 
gel an Dopamin fur die sogenannten Minus symptome verant- 
wortlich. 

Die Behandlung des Parkinson- Syndroms kann deshalb mit 
sogenannten Anticholinergika oder Levodopa erfolgen. An- 
ticholinergika hemmen die cholinerge Neurotransmission 
und Levodopa passiert als Vorstufe des Dopamins die Blut- 
Hirn-Schranke und wird im Him in Dopamin umgewandelt . 

Ein anderer Weg zur Therapie des Parkinson-Syndroms ist 
die Behandlung mit Dopaminrezeptoragonisten. Dopaminago- 
nisten sind Substanzen # die, obwohl strukturell von Dopa- 
min verschieden, an die gleichen Rezeptoren binden und 
eine dem Dopamin vergleichbare Wirkung auslosen. Dopamin- 
rezeptoragonisten haben dabei aufgrund ihrer Molekular- 
struktur Eigenschaf ten, die es ihnen ermoglichen, die 
Blut-Hirn-Schranke zu uberwinden. Es ist dabei wegen der 
verminderten Nebenwirkungen vorteilhaft, wenn die Sub- 
stanzen selektiv an eine Untergruppe der Dopaminrezepto- 
ren / die D2 Rezeptoren, binden. Als besonders wirksamer 
selektiver D2 Agonist hat sich dabei die Substanz 
( - ) - 5 , 6 , 7 , 8 -Tet rahydro- 6 - [propyl [ 2 - ( 2 - thienyl ) ethyl J - 
amino] -1-naphthol mit der oben angegebenen Struktur erge- 
ben. 

Aufgrund ihrer kurzen Halbwertzeit und ihres hohen First- 
pass -Effekts ist jedoch die orale Verabreichung dieser 
Substanz sehr problematisch. Die kurze Halbwertzeit wurde 
dabei eine oftmalige Einnahme der Substanz und der hohe 
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First-pas s-Ef f ekt eine hohe Dosierung notig machen. Wah- 
rend die Einnahmef requenz durch eine geeignete orale For- 
muliemng moglicherweise iiberwunden werden kann, ist das 
Problem des hohen First-pass-Ef f ekts prinzipiell nur 
durch eine niclit orale Zufuhr des Wirkstoffs zu losen. 

Ein fiir die Verabreichung eines D2-Agonisten der oben ge- 
nannten Formel vorgesehenes transdermales therapeutisches 
System wird bereits in der WO 94-07468 beschrieben. Die- 
ses System enthalt den Wirkstoff als Hydrochlorid in ei- 
ner Zweiphasenmatrix, die im wesentlichen durch ein als 
durchgehende Phase vorliegendes hydrophobes Polymermate- 
rial mit darin dispergiertem hydratisiertem Silikat zur 
Aufnahme des hydrophilen Arzneistof f salzes gebildet wird 
und zusatzlich hydrophobe Losungsmittel, permeationsf 6r- 
.derade und Dispergierungsmittel enthalten kanii bzw» ent- 
halt. 

Der Nachteil dieses Systems ist / da£ das Wirkstof f salz in 
wassriger Losung mit dem Silikat gemischt werden mu£, und 
ein zusatzlicher Emulgator notwendig ist, um diese wass- 
rige Losung mit dem in einem organischen Losemittel - ub- 
licherweise Hexan, Heptan oder Ethylacetat - gelosten li- 
pophilen Polymer, z*B. einem Silikonkleber, zu emulgie- 
ren. Infolge von Beschichtungsproblemen ist es wesentlich 
schwieriger, transdermal^ Systeme unter Verwendung dieser 
Emulsion herzustellen. Zusatzlich kann fiir solche Systeme 
nur das Salz eingesetzt werden, da nur das Salz hydrophil 
genug ist, um in Wasser ausreichend loslich zu sein. 

Aufgabe der Erf indung war es daher, Systeme fiir 
(-) - 5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) ethyl] - 
amino] -1-naphthol zu entwickeln, die die Nachteile des in 
der WO 94-07468 beschriebenen Systems vermeiden. Dabei 
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war insbesondere eine Optimierung von Wirkstof f auf nahme 
innerhalb des Systems und der Haut transfer im Blickfeld. 

Das demgemafi entwickelte erf indungsgemafie transdermale 
therapeutische System der eingangs genanntezi Art ist im 
wesentlichen gekennzeichnet durch eine Matrix auf der Ba- 
sis eines aicht-wafirigen Polymerkleber systems auf Acry- 
lat- bzw. Silikonbasis mit einer Loslichkeit fur die 
freie D2 -Agonist -Base (-) - 5, 6, 7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- 
(2-thienyl) ethyl] -amino] -1-naphthol von >5 % g/g, die im 
wesentlichen frei von anorganischen Silikatpartikeln ist. 
Die Bestimmung der Loslichkeit erfolgt dabei bei Raumtem- 
peratur . 

Die Matrixsysteme stellen in ihrer einfachsten Ausfuhrung 
eine Einphasenmatrix dar. Sie bestehen aus einer Ruck- 
schicht, einer wirkstof f halt igen selbstklebenden Matrix 
und einer vor Gebrauch zu entfernenden Schutzfolie. Kom- 
pliziertere Ausfuhrungen enthalten mehrschichtige Matri- 
ces, die auch nichtklebende Schichten und Steuermembranen 
enthalten konnen. 



Polyacrylate werdeit hergestellt durch radikalische Poly- 
merisation von Acryl- bzw. Methacrylsaurederivaten, wobei 
durchaus auch andere geeignete Verbindungen wie z.B. 
Vinylacetat als zusatzliche Monomere eingesetzt werden 
konnen. Durch Auswahl der entsprechenden Monomeren konnen 
den resultierenden Klebern dabei jeweils spezifische Ei- 
genschaften verliehen werden. 

Ublicherweise werden Polyacrylate mit mehrwertigen Me- 
tallionen quervernetzt, urn die physikalischen Eigenschaf- 
ten des Klebers zu verbessem bzw. den jeweiligen Bediirf- 
nissen anzupassen. Die Metallionen werden dabei meistens 
in der Form von in organischen Losemitteln loslichen Me- 
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tallchelaten eingesetzt . Geeignete Verbindungen sind da- 
bei insbesondere Aluminiumacetylacetonat oder Titanacety- 
lacetonat • 

Silikonkleber stellen in den meisten Fallen Polydimethyl- 
siloxane dar, allerdings konnen prinzipiell statt Methyl - 
gruppen auch andere organische Reste wie z.B, Ethyl- oder 
Phenylgruppen vorhanden sein. Es gibt solche Silikonkle- 
ber als Einkomponentenkleber in zwei Varianten, als soge- 
nannte aminresistente und als nicht aminresistente Kle- 
ber. Aufgrund der basischen Natur von (~)-5 # 6,7,8- 
Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) ethyl J -amino] -1- 
naphthol warden fur einen di esen Wirkstoff enthaltenden 
Silikonkleber aminresistente Kleber eingesetzt* Solche 
aminresistenten Silikonkleber zeichnen sich dadurch aus, 
daS sie iiber keine freien Silanolfunktionen verfiigen. In 
einem speziellen Verfahren werden dabei die Si-OH-Gruppen 
mit einem Alkylrest versehen. Solche Kleber und ihre Her- 
stellung sind in der EP 0 180 377 ausfiihrlich beschrie- 
ben. 

Das Losevermogen der Kleber fiir den Wirkstoff ist ein fiir 
die Entwicklung von Matrixsystemen wichtiger Parameter, 
ebenso wie die Beweglichkeit des Wirkstoff s in der Matrix 
und sein Transfer iiber die Kontaktf lache hinweg zur Haut, 
der wesentlich durch entsprechende Verteilungskoef f izien- 
ten und die Hautresorption bestiromt wird. Es ergibt sich 
damit ein relativ kompliziertes Gefiige von Einfliissen, 
die zu beriicksichtigen sind* 

In Systemen, in denen der Wirkstoff nur zum Teil gelost 
vorliegt, ist die Konzentration des gelosten Wirkstoff s 
gleich der Sattigungskonzentration und hat damit die un- 
ter diesen Bedingungen maximal e thermodynamische Aktivi- 
tat. Fiir das Losevermogen der Polyacrylatkleber sind all- 
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gemein vor allem die Art und Menge der freien funktionel- 
len Gmppen im Kleber wichtig. Beziiglich 
(-) -5, 6,7,8-Tetrahydro-6- "[propyl [2- (2-thienyl) ethyl] - 
amino] -1-naphthol wurde jedoch f estgestellt , daS die Los- 
lichkeit der freien Base davon weitgehend unabhangig ist 
und im Bereich von 15-35 % (g/g) liegt* Ein solch.es Sy- 
stem mufi deshalb den Wirkstof f in einer Konzentration von 
mindestens 10% (g/g) enthalten, urn geniigend nahe der ma- 
ximalen thermodynamischen Aktivitat zu sein. Fur das Hy- 
drochlorid von (-) -5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2- 
thienyl) ethyl] -amino] -1-naphthol liegt die Loslichkeit in 
Polyacrylaten mit 5-10% (g/g) wesentlich niedriger, so 
dafi in solchen Systemen der Wirkstoff bevorzugt nur teil- 
weise gelost vorliegt. 

Da das Hydrochlorid aufgrund seiner hydrophilen Eigen- 
schaften nur schlecht die lipophile Barriere des Stratum 
Corneum passieren kann, ist in diesem Fall die Verwendung 
von lipophilen einwertigen Sauren wie z.B. Olsaure not- 
wendig # die in der Pflastermatrix das Hydrochlorid teil- 
weise in das lipophilere Oleat iiberfuhrt und dariiber hin- 
aus in der Haut generell als Permeations enhancer wirkt. 

Vorteilhaft enthalt der Polymerkleber auf Acrylatbasis 
wenigstens zwei der folgenden Monomere: 
Acrylsaure, Acrylamid, Hexylacrylat , 2-Ethylhexyl- 
acrylat , Hydroxyethylacrylat , Octylacrylat , Butylacrylat , 
Methylacrylat, Glycidylacrylat , Methacrylatsaure, 
Methacrylamid, Hexylmethylacrylat , 2-Ethylhexylmeth- 
acrylat, Octylmethacrylat, Methylmethacrylat, Glycidyl- 
methacrylat, Vinylacetat, Vinylpyrrolidon. 

Silikonkleber haben fur die meisten Wirkstof fe ein ver- 
gleichsweise niedriges Losevermogen. Die Sattigungskon- 
zentration fiir die Base (-) -5, 6, 1, 8-Tetrahydro-6- 
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[propyl [2- (2 -thienyl) ethyl] amino] -1-naphthol bzw. das Hy- 
drochlorid liegt bei etwa 5 % (g/g) , wahrend die entspre- 
chenden Salze darin praktisch unloslich sind. In Verbin- 
dung mit Silikonklebern kommt deshalb nur die Wirkstoff- 
base in Frage. 1st dem Silikonkleber eine geeignete Sub- 
stanz beigemischt, die \iber ein erhohtes Losevermogen fur 
den Wirkstof f verfiigt, kann die Loslichkeit fur die freie 
Base in solchen Matrices auf bis zu 40 % (g/g) angehoben 
warden, ohne dafi die physikalischen Eigenschaften der Ma- 
trix darunter leiden. Geeignete Sub stanz en sind z.B. 16s- 
liches Polyvinylpyrrolidon, Copolymere von Vinylpyrroli- 
don und Vinylacetat, Polyethylenglykol, Polypropylengly- 
kol, Glycerin bzw- Fettsaureester von Glycerin oder Copo- 
lymere aus Ethylen und Vinylacetat, wobei sich Polyvinyl - 
pyrrolidon als besonders gut geeignet erwiesen hat. 

Etwa 1,5-5 % (g/g) Polyvinylpyrrolidon in einem aminresi- 
stenten Silikonkleber erhohen die Loslichkeit von 
(-)-5,6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) ethyl] - 
amino] -1-naphthol auf etwa 10-15 % (g/g). Dies ist aus- 
reichend, urn in einem 20 cm 2 grofien Pf laster mit einem Be- 
schichtungsgewicht der Matrix von 50 g/m 2 10 mg Wirkstoff 
zu losen. Da bei transdermalen Pf lastersystemen immer da- 
von ausgegangen werden mufi, dafi nur ca. 50% des einge- 
setzten Wirkstof fs wahrend der Applikationszeit zur Ver- 
fugung stehen, kann bei einer Tagesdosis fur den Wirk- 
stoff im Bereich von etwa 1-10 mg davon ausgegangen 
werden, dafi ein Pflaster in der Grdfie zwischen 2 und 40 
cm 2 ausreichend ist, um therapeutische Plasmaspiegel zu 
erreichen. 

Das in dem Silikonkleber dispergierte Polyvinylpyrrolidon 
hat dabei zusatzlich den Vorteil, dafi es den bei Silikon- 
klebern bekannten sogenannten kalten Flufi vermindert . Un- 
ter kaltem Flufi versteht man dabei, dafi sich die Matrix 
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wie eine sehr viskose Flussigkeit verhalt und entspre- 
chend dazu neigt, durch FlieSen eine groSere Flache ein- 
zunehmen • Das hat zxir Folge, dafi die Matrix nach einer 
gewissen Zeit eine grofiere Flache als die Riickschicht des 
Pflasters einniromt, und das Pflaster dazu neigt, mit dem 
Primarpackmaterial zu verkleben. Dieser Vorteil des Po- 
lyvinylpyrrolidons ist schon in der EP 0 524 776 erwahnt. 

Zur lerstellung der Pflaster im Sinne dieser Erf indung 
wird (-)-5,6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) - 
ethyl] amino] -1-naphthol bzw. das Hydrochlorid in Etha- 
nol oder einem anderen geeigneten organise hen Losemittel 
gelost oder suspendiert und dann der Kleberlosung unter 
Riihren zugegeben. Besitzt der Kleber ein geeignetes Lose- 
xaittel system, kann der Wirkstoff auch direkt der Kleber- 
losung zugegeben. werden - . Zusat zliche Hilf ss tof f e koxmen 
entweder der Kleberlosung, der Wirkstoff losung oder der 
wirkstof fhaltigen Kleberlosung zugegeben werden. Ein 
Hilfsstoff , der vorteilhaft direkt der Wirkstof f losung 
zugesetzt wird, ist z.B. eine alkalisch reagierende Sub- 
stanz, die geeignet ist, das Wirkstof f hydrochlorid in die 
freie Wirkstof f base zu iiberfuhren. Bevorzugt wird ein Al- 
kalimetallhydroxid wie Natrium- oder Kaliumhydroxid oder 
ein Alkalimetallsilikat wie Natrium- oder Kaliiimtri- oder 
-metasilikat als alkalische Substanz zugegeben. Nach der 
Umsetzung kann die Losung optional f iltriert werden, wo- 
bei die Reaktanden mit Ausnahme der Wirkstof f base prak- 
tisch quantitativ entfernt werden. Diese Reaktanden sind 
bei Einsatz von Natrium- bzw. Kaliumhydroxid Natrium- 
bzw. Kaliumchlorid und bei Einsatz von Natrium- bzw. Ka- 
liumsilikaten Natrium- bzw. Kaliumchlorid und polymeres 
Siliziumdioxid. Vor der Filtration kann die Wirkstofflo- 
sung zusatzlich noch mit Puf f ersubstanzen versetzt wer- 
den, urn eventuelle Uberschusse der Hilfsbasen zu neutra- 
lisieren. Die resultierende wirkstof fhaltige Kleberlosung 
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wird auf eine geeignete Folie beschichtet und die Lose- 
mittel in einem Trockenprozefi entfernt. Danach wird die 
Rucks chichtdes Pflasters auf die weitgehend losemittel- 
freie Matrixschicht laminiert und aus dem Gesamt lamina t 
die Pflaster ausgestanzt. 

Die Permeations eigenschaf ten werden vorteilhaft durch 
Permeationsenhancer verbessert, die aus der Gruppe der 
Fettalkohole, Fettsauren, Fettsaureester, Fettsaureamide, 
Glycerin odex seinen Fettsaureestern, N-Methylpyrrolidon, 
Terpenen wie Limonen, a-Pinen, a-Terpineol , Carvone , Car- 
veol, Limonenoxid, Pinenoxid, 1,8- Eukalyptol ausgewahlt 
werden konnen. 

Einzelheiten der Herstellung und die mit den f ertigen 
Pflastern erreichten Permeations rat en konnen den Beispie- 
len und den Permeationsstudien entnommen werden. Die in 
den Beispielen 1-3 genannten Polyacrylatkleber sind da- 
bei als Beispiele zu betrachten und konnen durch andere 
fixr den medizinischen Gebrauch geeignete Acrylatkleber 
ohne Probleme ersetzt werden, 

Mit den fertigen Pflastern wurden Permeationsstudien un- 
ter Verwendung von Franz-Dif f usionszellen und menschli- 
cher Epidermis durchgef iihrt . Die Ergebnisse sind in den 
Zeichnungen 1 - 3 f estgehalten. Es zeigt sich, daS alle 
Pflaster in der Lage sind, eine genugende Menge des Wirk- 
s toffs durch die Haut systemisch zur Verfiigung zu stel- 
len. Die vorliegende Erfindung zeigt, dafi mit den freien 
Basen die Wirkstof f abgabe deutlich besser ist als unter 
Verwendung der Salze. Es zeigt sich auch, daS die Pfla- 
ster auf Basis von Silikonklebern bei einem wesentlich 
geringeren Wirkstof fgehalt etwa die gleiche Menge Wirk- 
stoff durch die Haut abgeben als die Systeme auf Basis 
von Polyacrylatklebern. 
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Mit den erfindungsgemafien Systemen ist es also moglich, 
die notige Tagesdosis des Dopaminagonisten der angegebe- 
nen Struktur mit einem Pflaster einer Grofie von ca. 20 
cm 2 durch die Haut transdermal zu verabreichen. Da die 
Pflaster einfach herzustellen sind, den Wirkstoff auf ih- 
rer gesamten Matrixf lache an die Haut abgeben und sowohl 
fur die Wirkstoff salze als auch fur die Wirkstof fbasen 
geeignet sind, stellen sie eine wesentliche Verbesserung 
gegenuber bekannten Systemen dar, wie sie in der WO 
94/07468 beschrieben sind. 

Beispiel 1: Polvacrvlat system mit ( - ) -5 , 6 . 7 , 8-Tetrahvdro- 
6- [propyl T2- (2-thienvl) -ethyl] -amino] -1-naphthol 

Zu 264 g einer Losung eines Polyacrylatklebers mit einem 
Feststof f gehalt von 50 % werden 66 g einer 50 %igen Lo- 
sung von Eudragit E100 in Ethylacetat gegeben und nach 
Zugabe von 36 g Oleylalkohol die Masse durch Riihren homo- 
genisiert . 

Danach werden 89,65 g (-) -5, 6, 7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- 
(2-thienyl) ethyl] amino] -1-naphthol in 200 ml Methylethyl- 
keton gelds t und obiger Masse unter Riihren zugegeben* 
Nachdem die Masse homogenisiert ist, wird sie mit einer 
geeigneten Rakel auf eine silikonisierte Polyesterf olie 
beschichtet. Die Dicke des feuchten Films ist so bemes- 
sen, dafi nach dem Entfernen der Losemittel durch 30- 
minutiges Trocknen bei 5 0 °C ein Beschichtungsgewicht von 
60 g/m 2 resultiert. 

Der getrocknete Matrixfilm wird nun mit einer 13 pm dik- 
ken Polyesterf olie kaschiert. Aus dem resultierenden 
Pf lasterlaminat werden nun die fertigen Pflaster in der 
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gewiinschten Grofie ausgestanzt und in Packstof fbeutel ver- 
packt . 

Die Konzentration von (-) -5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- 
(2-thienyl ) ethyl] amino] -1-naphthol in der Pf lastermatrix 
ist 30,8 Geeignete Polyacrylatkleber sind z.B. Durotak 
387-2051, Durotak 387-2287, Durotak 387-2353, Durotal 
3 87-2516, alle von National Starch & Chemical. 

Die unter in-vitro Bedingungen erzielten Permeationsraten 
durch menschliche Epidermis sind in Fig. 1 dargestellt. 

Beispiel 2; Silikonsvstem mit (-) -5, 6, 7 , 8-Tetrahydro-6- 
[ propyl T2- (2-thienvl) -ethyl] -amino] -1-naphthol 
Zu 24 g einer 25 prozentigen Losung von Kollidon 90F war- 
den 18 g (- ) -5, 6, 7 , 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) - 
ethyl] amino] -1-naphthol gelost in 40 g Ethanol zugegeben 
und die Masse homogenisiert . Zu dieser Masse werden an- 
schlieSend 251 g einer Losung eines aminresistenten Sili- 
konklebers mit einem Feststof f gehalt von 70 % gegeben und 
die Masse durch weiteres Riihren homogenisiert. 

Anschliefiend wird die Masse mit einer geeigneten Rakel 
auf eine abhasiv ausgerustete Polyesterfolie (Scotchpak 
1022) in der Dicke beschichtet, dafi nach dem Entfernen 
der Iiosemittel durch 3 0 -miniitiges Trocknen bei 50 °C ein 
Beschichtungsgewicht von 50 g/m 2 resultiert. 

Der getrocknete Matrixfilm wird nun mit einer 13 -pm dik- 
ken Polyesterfolie kaschiert. Aus dem resultierenden 
Pf lasterlaminat werden die fertigen Pf laster in der ge- 
wiinschten Grofie ausgestanzt und in Packstof fbeutel ver- 
packt . 
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Die Konzentration von (-) -5, 6, 7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- 
(2-thienyl ) ethyl] amino] -1-naphthol Base in der Pflaster- 
matrix ist 9 

Geeigmete aminresistente Silikonkleber sind z.B. BIO-PSA 
Q7-4301 und BIO-PSA Q7-4201, beide von Dow Corning. 

Die unter in-vitro Bedingrungen erzielten Permeationsraten 
durch menschliche Epidermis sind in Fig. I dargestellt. 

Beispiel 3; Polvacrvlatsvstem mit dem Hvdrochlorid von 
(-) - 5, 6, 7 , 8-Tetrahvdro-6- Tpropyl T2 - (2-thienvl) -ethvll - 
amino] -1-naphthol 

10 g des Hydrochlorids werden in 70 g Polyacrylatkleber 
(Durotak 387-2287, Feststof f gehalt 505s, National Starch & 
Chemical) eingearbeitet und anschliefiend 4 g Olsaure zu- 
gegeben. Die Masse wird nun auf eine silikonisierte Poly- 
esterfolie in einer Dicke beschichtet, dafi nach dem Ent- 
fernen der Losemittel ein Beschichtungsgewicht von 60 
g/m 2 resultiert . Die Losemittel werden durch 15 - 20 mi- 
nut iges Trocknen bei einer Temperatur zwischen 40 und 
80°C entfernt. Danach wird die getrocknete Matrixschicht 
mit einer 12 - 30 dicken Polyesterf olie laminiert und 
die Pflaster ausgestanzt. 

BEISPIEL 4: 

20 g (-)-5,6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl)- 
ethyl] amino] -1-naphthol-hydrochlorid werden zusammen mit 
8,0 g Natriummetasilikat oder 9,1 g Natriumsilikat in 
35 ml Ethanol iiber 48 Stunden bei Raumtemperatur geriihrt. 
Optional wird die Werkstoff losung nun filtriert und 6,0 g 
Polyvinylpyrrolidon (Kollidon F90, Fa. Bayer) in Form ei- 
ner 25%igen (g/g) Losung in Ethanol und 25 g einer 
70%igen Losung eines aminresistenten Silikonklebers (Q7- 
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4301, Fa. Dow Corning) in Heptan zugegeben und die Masse 
anschliefiend durch mechanisches Riihren homogenisiert. 

Anschliefiend wird die Masse zur Herstellung der Pf laster- 
matrix auf eine geeignete abhasiv ausgerxistete Folie be- 
schichtet und. die Losemittel durch 2 0min\itiges Trocknen 
bei 50 °C entfernt. Das Beschichtungsgewicht des getrock- 
neten Matrixf ilms liegt bei 50 g/m 2 . 

Der getrocknete Matrixf ilm wird mit einer 23 pm dicken 
Polyesterf olie kaschiert. Aus dexn Gesamt lamina t werden 
die einzelnen Pflaster gestanzt. 

Wird die Wirkstof f losung filtriert, entspricht das ferti- 
ge Pflaster in seiner Zusammensetzung dem Pflaster gemafi 
Beispiel 2 . 

BEISPIEL 5: 

25 g (-) -5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) - 
ethyl] amino] -1-naphthol-hydrochlor id werden zusaromen mit 
14,7 g Natriummetasilikat Oder 16,8 g Natriumtrisilikat 
in 40 ml Ethanol iiber 48 Stunden bei Raumtemperatur ge- 
riihrt. Optional wird die Wirkstof f losung nun filtriert 
und 9,2 g Oleylalkohol, 63,2 g einer 52%igen Losung eines 
Polyacrylatklebers (Durotak 387-2287, Fa. National Starch 
& Chemical) und 22,8 g einer 40 % (g/g) Losung von Eudra- 
git E100 (Rohm-Pharma) zugegeben und die Masse anschlie- 
fiend durch mechanisches Riihren homogenisiert • 

Anschliefiend wird die Masse zur Herstellung der Pf laster- 
matrix auf eine geeignete abhasiv ausgeriistete Folie be- 
schichtet und die Losemittel durch 20minutiges Trocknen 
bei 50 °C entfernt. Das Beschichtungsgewicht des getrock- 
neten Matrixf ilms liegt bei 80 g/m 2 . 
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Der getrocknete Matrixfilm wird mit einer 23 ym dicken 
Polyesterf olie kaschiert . Aus dem Gesiamt lamina t werden 
die einzelnen Pf laster gestanzt. 

BEISPIEL 6: 

20 g (-) -5, 6,7 , 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl) - 
ethyl] amino] -1-naphthol-hydrochlorid werden in eine etha- 
nolische NaOH oder KOH-L6sung gegeben, die aquimolare 
Mengen an Base {2,21 g NaOH bzw. 3,19 g KOH) enthalt. Be- 
vorzugt hat die Losung eine Konzentration von 1,5 xnol/1. 
Die Umsetzung des Wirkstof fsalzes erfolgt innerhalb von 
Minuten wobei der groBte Teil des gebildeten NaCl aus- 
fallt und die Wirkstof f base komplett in Losung geht. 
Optional wird nun die Wirkstof f losung mit einer Puf f erlo- 
sung versetzt, um eventual le Uberschiisse der Base zu be- 
seitigen. Ebenf alls optional kann die Wirkstof f losung nun 
filtriert werden; es werden 6,0 g Polyvinylpyrrolidon 
(Kollidon F90 # Fa. Bayer) in Form einer 25%igen (g/g) Lo- 
sung in Ethanol und 250 g einer 70%igen Losung eines 
aminresistenten Silikonklebers (Q7-4301, Fa. Dow Corning) 
in Heptan zugegeben und die Masse anschliefiend durch me- 
chanisches Riihren homogenisiert . 

AnschlieSend wird die Masse zur Herstellung der Pflaster- 
matrix auf eine geeignete, abhasiv ausgerustete Folie be- 
schichtet und die Losemittel durch 20miniitigees Trocknen 
bei 50 °C entfernt. Das Beschichtungsgewicht des getrock- 
neten Matrixf ilms liegt bei 50 g/m 2 . 

Der getrocknete Matrixfilm wird kaschiert mit einer 23 \xm 
dicken Polyesterf olie; aus dem Gesamtlaminat werden die 
einzelnen Pf laster gestanzt. 

Wird die Wirkstof f losung filtriert, entspricht das ferti- 
ge Pflaster in seiner Zusammensetzung dem Pf laster gemaS 
Beispiel 2. 
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BEISPIEL 7: 

Analog Beispiel 6 warden 25 g ( -) -5, 6, 7 ., 8-Tetrahydro-6- 
tpropyl [2- (2-thienyl) ethyl] amino] -1-naphthol) - 
hydrochlorid mit 2,84 g NaOH bzvr. 3,99 g KOH in ethanoli- 
scher Losung umgesetzt. Die Wirkstof f losung wird wie in 
Beispiel 6 optional mit Puffer versetzt bzw. filtriert 
und anschliefiend 9,2 g Oleylalkohol , 63,2 g einer 52%igen 
Losung eines Polyacrylatklebers (Durotak 3 87-22 87, Fa. 
National Starch & Chemical) und 22,8 g einer 40 % (g/g) 
Losung von Eudragit E100 (Rohm-Pharma) zugegeben und die 
Masse dann durch mechanisches Riihren homogenisiert . 

Anschliefiend wird die Masse zur Herstellung der Pflaster- 
matrix auf eine geeignete abhasiv ausgerustete Folie be- 
schichtet und die Losemittel durch 20min\itiges Trocknen 
bei 50 °C entfernt. Das Beschichtungsgewicht des getrock- 
neten Matrixfilms liegt bei 80 g/m 2 . 

Der getrocknete Matrixf ilm wird kaschiert mit einer 23 pm 
dicken Polyesterf olie; aus dem Gesamt lamina t warden die 
einzelnen Pf laster gestanzt . 
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ANSPRUCHE 

1. Transdermales therapeutisches System mit einer ge- 
gemiber den Inhaltsstof f en der Matrix inerten Ruck- 
schicht, einer (-) -5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- [propyl [2 - (2- 
thienyl ) ethyl] amino] -1-naphthol in wirksamer Menge auf- 
weisenden selbstklebenden Matrixschicht und einer vor Ge- 
brauch zu entfernenden Schutzfolie, gekezmzeichnet durch 
eine Matrix auf der Basis eines nicht-waSrigen Polymer- 
klebersystems auf Acrylat- bzw. Silikonbasis mit einer 
Loslichkeit fur (-) -5, 6, 7 , 8-Tetrahydro-6- [propyl [2- (2- 
thienyl) ethyl] -amino] -1-naphthol von >5 % g/g, die im we- 
sentlichen frei von anorganischen Silikatpartikeln ist, 

2 • Transdermales therapeutlsches System nach Anspruch 
1, welches <Q,5 % (g/g) anorganische Silikatpartikel ent- 
halt. 

3 . Transdermales therapeutisches System nach Anspruch 
1, welches <0,05 % (g/g) anorganische Silikatpartikel 
enthalt . 

4. Transdermales .System nach Anspruch 1, in welchem der 
Polymerkleber auf Acrylatbasis wenigstens zwei der fol- 
genden Monomere enthalt: 

Acrylsaure, Acrylamid, Hexylacrylat , 2-Ethylhexyl- 
acrylat, Hydroxyethylacrylat, Octylacrylat , Butylacrylat , 
Methyl acrylat, Glycidylacrylat, Methacrylatsaure, Meth- 
acrylamid, Hexylmethylacrylat , 2 -Ethylhexylmethacrylat , 
Octylmethacrylat , Methylmethacrylat , Glycidylmethacrylat , 
Vinyl ace tat oder Vinylpyrrolidon. 

5. Transdermales System nach Anspruch 1, in welchem der 
Polymerkleber auf Silikonbasis Zusatzstoffe zur Verbesse- 
rung der Loslichkeit von (-) -5, 6, 7, 8-Tetrahydro-6- 
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[propyl [2- (2-thienyl) ethyl] amino] -1-naphthol in Form von 
hydrophil en Polymer en oder Glycerin oder Glycerinderiva- 
ten enthalt. 

6. Transdermales System nach Anspruch 4 oder 5, in wel- 
chem ( - ) - 5 , 6 , 7 , 8 -Tetrahydro- 6 - [propyl [ 2 - ( 2 - thienyl > - 
ethyl] amino] -1-naphthol in dem Polymerkleber auf Acrylat- 
basis Ln einer Konzentration von 10 bis 40 % (g/g) oder 
in dem Polymerkleber auf Silikonbasis in einer Konzentra- 
tion von 5 bis 25 % (g/g) enthalten ist. 

7. Transdermales System nach Anspruch 6, welches Sub- 
stanzen enthalt , die die Permeation von (-)-5, 6,7,8- 
Tetrahydro-6- [propyl [2- (2-thienyl ) ethyl] amino] -1-naphthol 
in die menschliche Haut verbessern. 

8. Transdermales System nach Anspruch 7, in welchem die 
permeationsf ordernde Substanz aus der Gruppe der Fettal- 
kohole, Fettsauren, Fettsaureester, Fettsaureamide, Gly- 
cerin oder seinen Derivaten, N-Methylpyrrolidon, Terpenen 
oder Terpenderivaten ausgewahlt ist. 

9. Transdermales System nach Anspruch 8, in welcher die 
permeationsf ordernde Substanz Olsaure oder Oleylalkohol 
ist. 

10. Transdermales System nach Anspruch 5, in welchem das 
hydrophile Polymer Polyvinylpyrrolidon, ein Copolymer von 
Vinylpyrrolidon und Vinylacetat, Polyethylenglykol, Poly- 
propylenglykol oder ein Copolymer von Ethylen und Vinyl- 
acetat ist. 

11. Transdermales System nach Anspruch 10, in welchem 
das hydrophile Polymer losliches Polyvinylpyrrolidon ist 
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und in einer Konzentration von 1,5-5 %(g/g) in der wirk- 
stof fhaltigen Matrixschicht enthalten ist. 

12. Transdermal's System nach Anspruch 1, in welchem die 
Matrix inerte Fullstoffe zur Verbessemng der Kohasion 
enthalt . 

13. Verfahren zur Herstellung eines transdermalen thera- 
peutischen Systems/ umfassend die folgenden Verfahrens- 
schritte: 

i) Mischen einer Suspension aus (-) -5, 6,7, 8-Tetrahydro-6- 
[propyl [2- (2-thienyl) ethyl] amino] -1-naphthol-hydrochlorid 
in Ethanol mit einer alkalischen Verbindung in Ethanol 
zur Umsetzung des Hydrochlorids in die freie Base, 

ii) gegebenenfalls Filtern der entstandenen Suspension, 

iii) Zugeben von Polyvinylpyrrolidon und einer Kleberlo- 
sung und 

iv) Trocknen des Produktes. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem als alkalische 
Verbindung Natrium- oder Kaliumhydroxid eingesetzt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem als alkalische 
Verbindung Natrium- oder Kaliurometasilikat oder -trisili- 
kat eingesetzt wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 13, in welchem vor der 
Trocknung des Produktes die Mischung so auf eine inerte 
Ruckschicht oder Schutzfolie beschichtet wird, dafi ein 
einheitlicher Film entsteht. 

17. Produkt, hergestellt nach einem Verfahren nach einem 
der Anspriiche 13 bis 16. 
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